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PATENTANMELDUNG 



KLASSE 37 d GRUPPE 24 02 
INTERN AT. KLASSE E04f 

L 17545 V/37d 

7^ 

Wilhelm Lipp ilnd Han^^ann^Konigshofen (Taunus), 
Haus W aldfriede 

sind als Erfinder genannt worden 



Wilhelm Lipp und Hans Mann, Konigshofen (Taunus), 
Haus Waldfriede 



Verglasung von Fensterflugelrahmen aus Holz 

Zusatz zur Patentanmeldung L 16846 V/37d 



Gegenstand der Hauptpatentanmeldung ist eine 
Verglasung von Fensterflugelrahmen aus Holz, 
deren Rahmenleisten an den Ecken mittels eines aus 
zwei ineinandergesteckten Schrauben gebildeten 

5 VVinkels miteinauder verbunden sind und bei der 
in drei miteinauder verbundene Rahmenleisten von 
der vierten oftcnen Rahmenseite her das Glas in 
eine Nut der Rahmenleisten eingeschoben und 
durch die Verbindung der vierten eben falls genute- 

10 ten Rahmenleistc mit den treien Enden der beiden 
seitlichen Rahmenleisten der Rahmen geschlossen 
wird. Eine besondere Ausfuhrung nach der Haupt- 



patentanmeldung zeigt die Verwendung von so- 
genannten Verbundscheiben, d. h. also zwei Glas- 
scheiben. die in cincm gewissen Abstand in einem 15 
meist aus Metall bestehenden Rahmen gefaflt sind. 
Diese Fassung muB unbedingt luft- unci feuchtig- 
keitsdicht sein. damit die Scheiben von innen nicht 
beschlagen. Solche Verbundscheiben sind teuer und 
konnen nur in Spezialwerkstatten hergestellt wer- 20 
den. AuQerdcm besitzen derartige Verbundscheiben 
eine relativ grofie Toleranz. so dafl die Nut bei 
Fensterflugelrahmen nach der Hauptpatentanmel- 
dung eben falls mit entsprechender Toleranz aus- 
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gebildet werden mufi und das vorhandene Spiel 
spiiter durch ein Kittbett auszugleichen ist. 

Ein weitercr Nachteil derartiger Verbundscheiben 
liegt darin. dati bei Bruch auch nur einer Scheibe 
5 einc Rcparatur nur durch eine Spezialwerkstatt er- 
folgen kann. wodurch meist Wochen verlorengehen, 
so daB es in den meisten Fallen notwendig sein 
wird. einen Notverschlufl an diesem Fenster vor- 
zunehmen. 

10 Diese Nachteile von Fensterfliigeln mit Verbund- 
scheil>en nach der Hauptpatentanmeldung werden 
durch die Erfindung beseitigt. 

Der wesentliche Erfindungsgedanke liegt darin, 
daB der Verbund der beiden Scheiben durch den 

15 Fensterfliigeirahmen selbst erfolgt. Dies wird da- 
durch erzielt. daB der Rahmen fur jede Scheibe eine 
umlaufende gesonderte Nut besitzt und zwischen 
den beiden Nuten ein Steg stehenbleibt, der den 
Abstand der beiden Scheiben voneinander bestimmt. 

20 Um einen Arbeitsgang zu sparen und gleichzeitig 
jede Toleranz zu vermeiden, werden zweckmaBiger- 
weise beide Nuten gleichzeitig mit eineni einzigen 
VVerkzeug gefriist. In diese beiden Nuten werden 
nun in derselben Art wie nach der Hauptpatent- 

25 anmeldung die beiden Scheiben eingeschoben. Der 
zwischen ihnen stehenbleibende Steg und die Nuten 
werden vorher mit einer geeigneten Lackschicht 
iiberzogen, durch die verhindert wird, daB Feuch- 
tigkeit aus dem Holz in den Hohlraum zwischen 

30 den beiden Scheiben gelangt. Um die Scheiben nach 
ihrem Einsetzen von auBen abzudichten, sind die 
beiden Nuten nach der AuBenseite hin schulter- 
formig oder konisch gestaltet. Nach der Erfindung 
wird der AuBenraum dieser Nuten mit etwas fliissi- 

35 gem Paraffin ausgegossen. Dieses Paraffin hat die 
Eigenschaft, auch in die kleinsten Zwischenraume 
und Poren des Holzes einzudringen, so daB der 
Eintritt von feuchter Luft von auBen her in den 
Raum zwischen den beiden Scheiben mit Sicherheit 

40 vermieden wird. Der nach dem AusgieBen mit Pa- 
raffin noch verbleibende offene Raum der Nuten 
wird sodann in ublicher Weise mit Kitt aus- 
gestrichen. Die Montage des Rahmens wird folgen- 
dermaBen durchgefiihrt: In den nach oben noch 

45 offenen Rahmen werden die sauber polierten 
Scheiben von oben her eingeschoben. Sodann wer- 
den die Scheiben und Rahmen durch geeignete 
Wiirmestrahler auf eine Temperatur von etwa 40 
bis 50"- gebracht und auf dieser Temperatur eine 

50 Zeitlang gehalten. Hierdurch wird die zwischen 
den Scheiben befindliche Luft praktisch vollig ge- 
trocknet. Wahrend der ganze Verband noch diese 
Temperatur besitzt, werden die Nuten der unteren 
Leiste mit Paraffin vergossen und gleichzeitig der 

55 Rahmen durch Aufsetzen der oberen Leiste ge- 
schlossen und diese mittels eines aus zwei inein- 
andergesteckten Schrauben gebildeten Schrauben- 
winkels an den Seitenleisten befestigt. Sobald das 
Paraffin in der unteren Leiste erstarrt ist. werden 

60 nacheinander die \ T uten der drei anderen Leisten 
in £,deicher Weise vergossen. SchlicBlich wird der 
noch verbleilxmde offene Raum der Xuten ver- 
kittet. 



In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbeispiel der 
Erfindung dargestellt. 65 

Fig. 1 und 2 zeigen die Ausbildung und Anord- 
nung der umlaufenden Nuten in den Rahmenleisten; 

Fig. 3 zeigt schematisch die Durchfuhrung der 
Verglasung. 

im einzelnen l>edeutet I die untere Leiste eines 70 
Fensterfliigelrahmens, in welche zwei Nuten 3 ein- 
gefrast sind. Nach Fig. 1 sind diese Nuten nach 
auflen schulterformig, nach Fig. 2 nach auBen 
konisch gestaltet. In diese beiden Nuten sind die 
beiden Scheiben 2 eingesetzt. Der zwischen ihnen 75 
stehenbleibende Steg 4 bestimmt genau den Ab- 
stand der l>eiden Scheiben. Der Steg 4 und die 
Nuten 3 sind mit einer Lackschicht 5 iiberzogen. 
Der Grund der Nuten ist mit einer Paraffinschicht 
ausgefiillt, und schlieBlich ist der noch verbleil 
Raum mit einem Kittbett 7 versehen. 

Fig. 3 zeigt schematisch die Montage des Fei 
rahmens. Die Leiste 1 ist hier mit den b 
Seitenleisten verbunden, und die beiden 5 
ben 2 sind von oben in die Nuten eingeset2 
diesem Zustand wird der oben noch offene Ra 
durch zwei Warmest rah ler erhitzt, bis die Feuchtig- 
keit ausgetrieben ist, sodann wird die Leiste i a von 
oben auf den Rahmen aufgesetzt und mit den beiden 
Leisten 1^ verbunden, wobei die oberen Kanten der 9° 
Scheiben 2 in die Nuten der Leiste i a eingreifen. 
Sodann wird, wie vorbeschrieben, der Rahmen ab- 
gedichtet und verkittet. 

Ein Fensterrahmen nach der Erfindung mit 
Doppel scheiben hat den Vqrteil, daB er ohne 95 
Schwierigkeiten in jeder Werkstatt an Ort und 
Stelle hergestellt werden kann. Bei groBeren Bau- 
vorhalx^n kann das Verglasen auch ohne weiteres in 
einer einfachen Baubude erfolgen. Ein besonderer 
Vorteil wird auch bei notwendigen Reparaturen er- 100 
zielt, da ein solcher Rahmen ebenso wie bei der 
Neuherstellung an Ort und Stelle bzw. in jeder 
Werkstatt neu verglast werden kann, so daB er- 
hebliche Kosten und groBer Zeitaufwand eingespart 
werden. 10 5 



Pa TENTANSPROCHE: 

110 

1. Verglasung von Fensterfliigeirahmen aus 
Holz, deren Rahmenleisten an den Ecken mit- 
tels eines aus zwei ineinandergestecktcn Schrau- 
ben gebildeten Winkels miteinander verbunden 
sind und bei der in drei miteinander verbun- 115 
dene Rahmenleisten von der vierten offenen 
Rahmenscite her das Glas in eine Nut der 
Rahmenleisten eingeschoben und durch die Ver- 
bindung der vierten ebenfalls genuteten Rahmeu- 
leiste mit den freien Enden der beiden seitlichen 120 
Rahmenleisten der Rahmen geschlossen wird. 
nach Patentanmeldung L 16846 V/3/d, dadurch 
gekennzeichnet. daB bei Anordnung von Doppel- 
scheiben die Rahmenleisten fur jede Scheibe (2) 
eine gesonderte umlaufende Nut (3) besitzen 125 
und der zwischen den beiden Nuten stehen- 
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aw^Aisr der beiden 

an Z ' ^1^7 ? ich ; u ^-»e.: 
Konisch g e St X r , C s,„d ^ SChu,terf °™* oder 

daB der Zw schensteg S "S. ** en ™' ch »«. 
jn« von Feuchtigkeit aus dem ffiSfc 

AiSSErr&r? d?d Ster H iige ' l rahm€n nach 

^s^b^ 
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Anspr&l; 0 ; F d e a ' d 3ter h fllige ! rahm - ««* 
da8 vor dem Sc efie'n t T ^nnzeichnet, 
'""dung mit de v^ r £ ST"' , durch Ver " 
Gl.asscheiben und der R a um "'l' 5 ' 6 beide 
durch Warmestrahle, JuZ T^^" '' hnen 
etwa 40 bis so^ eeZZ I Te "'Peratur von 
Temperatur die AbK We , rde « l < nd bei dieser 
Nuten mi. Paraffin o,""/ f er Scheibe " » den 
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In Betracht gezogene Druckschriften- 
Cterre.ch.sche Patentschrif, Nr. , 75 3 ™'. 
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